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Die vorliegende Erfkdung betrifft ek Verfahren durch das auf der behandelten Putzflachs jedach nur 

zma Herstellen ernes J' Ltzbelages durch Auftragen den Noppen des Werkzeuges entspreehende Vertie- 

ekes BautenMeber-Mortels auf Bauwerksflachen fungen ekgearbeitet werden. Es handelt sich dabei 

unter Ekbrkgung ekes grofiporigen Glasfaser- nur urn die Gestaltung eker Oberflache, nicht aber 

vlieses in die durch den Mortel gebildete Putz- 5 um das Ekwalzen einer Eklage. _ 

schicht. Schliefifidt ist es an sich bekannt, ein mit Noppen 

Puiztrager. iiisbesondere fiir Deckeii und Wande, vcrsehenes Werkzeug auch in Walzekorai als 

aus grobmaschigen, schleierartigett und vliesartigen Riffelwalze auszubilden und zu verwenden, je- 

Matten aus diknen Glasfasern skd bekaaat, Ein sol- doeti ebenf alls n.ur zu dem Zweck, eke absehlie- 

eher Putetrager soil dem Putz ein besseres Haftver- io Bende. OberiiachenstruktErierung bei Bodenbelagen 

mogen auf Flachen geben,. die keken geniigenden zuerreichen, 

Pntzgnmd darstellen. AtiBerdem soil er dem Putz- Alle diese bekannten Werkzeuge iegen es aber 

beiag eke erhohte knere Festigkeit gegen Rissebii- mcht nahe, sie im Skne der vorstehenden Erfkdung 

dung verfeken. abzuwandek und zum Ekarbeiten ekes Glasfaser- 

Die bisher erzielte Risset'estigkeif von Putzbelagen 15 vlieses ekzusetzen. 

mit Bewehmi,. inlagen or.cht aber nicht immer Bei Durcnfiihrung des Verfabrens wird vorzugs- 

den Forderungen, die gerade an solche Putzbelage weise die Unterschichf dikn gehalten. Die Noppen 

gestellt werden. Die Ursache liegt offenbar dark, der Walze driicken das Vlies fest in den Bauten- 

daS der Putztrager in der Putzschicht bisher als glatte kleber-Mortel, wobei sich zuviel aufgetragener Bau- 

Eklageekgebettetwurde. 20 tenkleber-Mortel und eventual! unter dem Vlies be- 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis fkdliche Luft durch das Vlies in die Hottraume zwi- 

zugrunde, daB es entscheideud auf eine spezielle schen den Noppen der Noppenwalze htadnrchdriik- 

Durclifijlirung des Ekarbeitens der Glasfasermatte ■ ken. kann. Es befkdet sich also nach dem Aufwalzen 

k die Verputzschicht ankoramt Die Aufgabe be- nicht mehr Bautenkleber-Mortel unter dem Vlies, als 

stent dark, ek besonders geeignetes Verfahren as zum Ankleben des letzteren an den Untergrund un- 

zura Einarbeiten ekes groBporigen Glasfaservlieses bedkgt notig ist. Das ubei hiissige £ urcb das Vlies 

zwecks erhohter Rissesieherheit des Putzbelages zu bkdtirchgetretene Material wird ausgi glichf n wobei 

fiuden. erforderlichenfalls ek zweiter Materialauftrag erfol- 

Die gesteUte Aufgabe wird dadurch gelSst, daB gen kann, der zusammen mit dem durchgetretenen 

d Glasf ervlies mit etner speziellen Noppenwalze 30 Materialanteil naB auf naB verarbeitet und geglattet 

aufgezogen und in die Putzschicht ekgedriickt und wird. 

anschlieSend die Putzschicht k bekannter Weise aus- Das Glasfascrviics mufl moBporig , ejmg win, um 

gegiichen, geglattet oder strukturiert wird. zu verkndera, daB . sich. dei Bautenkleber-Mortel 

Durch die Anweridung der Noppenwalze wird das k durch. das Vlies, hiiKki ditretcndes Bit teroiltel 

( a 1 1 ervlies Icicht weUeniorm' D k ik 1 tzschicht 35 und unter dem Vlies verbleibende Fiillstoffc auf- 

ekgebettet. Gegeniibcr der glatten Eklage ergibt sich trennt. 

,1 griJBen Elaslizitat des Putzbelages, die offen- Besonders vortcilhaft ist ek Giasfaservlies, das mit 

sichtlich k ekem anderen Spannungsverlauf begriin- ekeoi wasserfesten Harz behandclt ist. Dieses Vlies 

det ist, derk der wclltaiartigcnE.il >eruiigdes( as- bleibt Ujii iich wiihrend seiner Vcrarbeitung steif und 

faservlieses begriindet ist. 40 laBt sich denigemSfl ausgezeichnet k den Bauten- 

Bei ekem glatt ekgebetteten Giasfaservlies bestoht kleber-Mortel einarbeiten. 

dessen Bewehrungswirkung von Anfang an. Ek Zuni Auftragen des Bautenkleber-Morteis sollen 

Pntzbelag aus Bautenkleber-Mortel ist jedoch so ela- keke scharfkantigen Metallglattkellen zur Anwen- 

stisch, daB er gerkge Bewegungen bis zu ekem ge- dung gelangen, sondem nur ek. Werkzeug mit ab- 

wissen Grad selbst aufnehmen kann. Erst wemi diese 45 gerundeten Kanten und eker gerkgeren Schaeid- 

Fahigkeit des Bautenkleber-Morteis auf Grand sei- h&rte als derjenigen von Glas, Es kommen also zum 

ner ElastizitSt erschopft ist und die Gefahr der Ent- Auftragen des Bautenkleber-Morteis Glattkellen nur 

stehung von Rissen besteht, kommt das leicht ge- aus Kunststoff, Iiolz od. dgl. k Frage. Es hat sich 

wellte Glasfa ert'J u r 'ullen Wrrkung. Im Putz- namlich gezeigt, daB mit scharfkantigen Glattkellen 

belag zerreiSt also bei entsprechender Beanspru- 50 das Giasfaservlies zerschnitten und beschadigt wird, 

chnng nicht mehr das Giasfaservlies. was zeitraubende Ausbesserungsarbeiten notwendig 

Werden zum Ekbrkgen des Glasfaservlieses eke macht. 

Traufei oder sonstige flache Arbeitsgeiate verwen- Die Erhaltung ekse nnbeschadigten Glasf aservlie- 

det, wird das Giasfaservlies zwar angedriickt, aber ses fiir die Bewehrung im Putzbelag ist von auBer- 

es wird dem Bautenkleber-Mortel der Durchtritt 5S ordentlicher Wichtigkeit,- ksbesondere dann, wean 

durch das Vlies verwehrt. der Putzbelag auf stark arbeitendem Untergrund auf- 

Es ist zwar schon bekannt, mehrfache Glasseiden- getragen wird. Die Glasfaserbewenrung kann zwar 

gewebeanlagen k Formea einzulegen und mehrfach nicht die Bewegungen des Untergrundes verModera, 

Schichten ekes Kunskarzgemiscb.es aufzusprttzen aber sie verhkdert, falls sie unverletzt ist, mit Skher- 

und jede ekzeJne Schicht auszuwalzen und zu gtiit- 60 heit das ReiBen des Putzbelages. Eke Erklarung fiir 

ten. Hier handelt es sich jedoch um die Atisbildung diesen Umstand ergibt sich daraus, daB die innere 

diknwandiger Hohlkorper aus Kunstharz, wobei die Festigkeit des Putzbelages kfolge der Glasfaserek- 

Bewehrung durch die Glasseidengewel age(n) er- 1 age grofier wird als seke Adhasion. Werm sich also 

folgt und glatt ekgelegt werden muB, weil sie von die PntzscMcht aus Bautenkleber-Mortel mit Glas- 

vornherek Spannungen aufzunehmen hat. 65 fasereklage vom Untergrund gelost hat, so bleibt sie 

Es ist zwar bekannt, zur Bearbeitung warmeisolie- doch k sich rissefrei. Hier wirkt sich wohl vor allem 

render und/oder schalldiimpfender Putzbelage ek ksbesondere die wellenartige Eklagerong des Glas- 

mit Noppen versehenes Werkzeug zu verwenden, faservlieses aus. 
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Patentansprach: 

Verfahrea zmn Herstellen eines Putzbelages 
durch Auftragen eines Bauteaklsber-Mortels auf 
Bauwerksflacben unter Einbrkgung eines groB- 5 
porigen Glasfaservlieses in die dnrcb den Mortel 
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gebSdete Putzsehicht, dadurclx gekenn- 
zeichnet, daB das Glasfaservlies mit einer 
speziellen Noppenwalze aufgezogen und in die 
Puteschicht eingedriickt und anscblieBend die 
Putzschicht in bekannler Weise ausgeglichen, ge- 
glattet oder strukturiert wird. 



